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Gegeiistand der Erfindung ist die technische Nutz- 
l)ariTiachung einer in den letzten Jahren zum Teii 
alitor dem Terminus »Phoioihermische Reaktion« be- 
kanntgewordenen Beobachtung iiber das Verhalten 
ciiier Gruppe von lichtempfindlichen Stoffen. Diese 
Stotre. z. B. Silberacetylid, haben die Eigenschaft, bei 
•AncT besiimmten Temperatur spontan zu zerfallen. 
Andererseits konnen die Stofte bereits bei normaier 
Zimmertcmperatur geziindet werden. wenn sie von 
i.iclit ausreichender Energie getroffen werden. Der 
zur Ziindung erforderliche Encrgieautwand sinkt 
iodoch in dem Mafie. wie die Stofte auf ein hoheres 
Tomperaturniveau gebracht werden. und konvergiert 
;chliefilich nach dem Nulhvert tiir die erforderliche 
Lichtenergie bei Erreichung der Temperatur der 
Dunkelreaktion. die beispielsweise bei Silberacetylid 
225'" C hetragt. 

Man kann das typische \'erhaiten solcher photo- 
ilicrmischen Reaktoren auch dadurch kennzeichnen. 
<ia6 man die Lichtintensitat i und die Belichtungszeit t 
in dem Produkt it zusammenfaBt. wobei dieses Pro- 
dukt bei jeder Temperatur eine Konstante ist, Bei 
^teigender Temperatur sinkt der Betrag it und er- 
reicht schlieBIich bei der (Dunkel-)Zundtemperatur 
den Wert Null. 

Es wurde nun gefunden, dafi man die Anwendung 
von photothermischen Reaktionen erheblich erweitern 
kann und zur Herstellung photographischer Auf- 
nahmen, Reproduktionen und sichtbarer Aufzeich- 
nungen verschiedenster Art benutzen kann. wenn man 
eine photothermisch reagierende Schicht wahrend der 
Belichtung der zusatzlichen Einwirkung eines Energie- 
feldes unterwirft. wobei der photothermisch wirksame 
Bestandteil dieser Schicht durch Absorption von 
Feldenergie, die beispielsweise einem kapazitiven 
Hochfrequenzfeld entnommen sein kann, auf ein er- 
hohtes thermisches Energieniveau gebracht wird, um 
2u erreichen, dafi ein GroBteil der Molekule des wirk- 
samen Bestandteiis in einen thermischen Anregungs- 
zustand gelangt. bei dem mit einem moglichst kleinen 
Betrag von aufgewendeter Lichtenergie die zur Ent- 
stehung eines Bildes erforderliche physikalische oder 
chemische Reaktion ausgelost werden kann. 

Es hat sich gezeigt, daB es hierzu notwendig ist, 
aen Begriff der photothermischen Reaktionen erheb- 
'»ch zu erweitern. Unterwirft man z. B. eine normale 
Photographische Schicht. z. B. eine Bromsilher- 
emulsion, bestimmten Versuchsbedingungen, so zeigt 
oiese ebenfalls die n^pischen Kennzeichen einer photo- 
thermischen Reaktion, Dazu ist es notig, das Silber- 
Ijalogenid dieser Emulsion kurzzeitig, nur die Zeit- 
oauer der Exposition umfassend. auf eine erhohte 
temperatur zu bringen. Die normalen Mittel zur Er- 
^varmung der photographischen Emulsion sind hier 
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nicht anwendbar, da hierbei der Schichtbiidner, Gela- 

35 tine Oder Albumin, zerstort wiirde, Eine selektive, aus- 
schlieBIich die Bromsiiberpartikeln treftende und zeit- 
iich exakt steuerbare Erhitzung der Emulsion laBt 
sich jedoch durchfiihren. wenn man diese der Einwir- 
kung eines kapazitiven Hochtrequenzfeldes unterwirft. 

30 Diese selektive Erhitzung kommt dadurch zustande, 
daB die Silberhalogenide einen gegeniiber Schichi- 
kolloid und Unterlage wesentlich erhohten dieiek- 
trischen Verlustwinkel aufweisen. Hierdurch ist es 
moglich, unter Wegfall der Belichtung auf einer 

35 photographischen Schicht allein durch die Hochfre- 
quenzeinwirkung eine beliebig steuerbare Schwarzung 
nach der Entwicklung hervorzurufen, ohne diese und 
deren Unterlage zu schadigen. Da nachfolgend auch 
noch andere als die auf Silberhalogenide aufgebauten 

40 photothermischen Schichten beschrieben werden, bei 
denen physikalische Reaktionen zur Herstellung von 
Kopien ausgenutzt werden, sollen diese einschlieBlich 
der bisher bekannten photographischen Schichten im 
nachfolgenden unter dem gemeinsamen BegriiT »photo- 

45 thermographische Schichten « beschrieben werden. 

ErfindungsgemaB wird eine beliebige photogra- 
phische Emulsion zum Zweck der Lichtempftndlich- 
keitssteigerung wahrend der Belichtung der Einwir- 
kung eines kapazitiven Hochfrequenzfeldes ausgesetzt. 

50 Zur Erreichung einer maximalen Lichtempfindlich- 
keitssteigerung miissen hierbei folgende Forderungen 
beachtet werden : 

1. Einwirkung des Hochfrequenzfeldes und Belich- 
tung miissen gleichzeitig erfolgen. 
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2. Die Einu irkungsdauer des Hochfrequtnzfeldes darf 
die Dauer dor Belichtuiii^ weder iiber- nocli unter- 
ichreiteii- 

3. Das Produkt aus Feldimensitat und Einwirkungs- 
dauer des Hochfrequeiizieldes dart den maximalen 5 
Wert einer beginnenden Schleicrschwarzung bei 
Dunkelheit nicht iibersteigen. 

4. Die Expoiitionsdauer iiuiS so kurz wie moglich 
gewalilt wt^rden. 

Um eiiie homogene Einwirkung des Hochtrequenz- lo 
feldes iiher die gesamte Fiachc der der Belichtung 
unterliegendeii photothermographiichen Schicht zu er- 
reichen, werden ertindungsgemaB lolgende Anordnun- 
gen der Hochfrequenzelekiroden in der phoiothermo- 
graphischen Kamera verwendet: i5 

Das zu belichtende Material, beispielsweise ein 
photographischer Film, behndet sich zwischen zwei 
ebenen Elektroden, die in ihrer FlachengroBe derAus- 
dehnung des exponierten Bildes entsprechen. Hierbci 
wird die der Belichtungsweite zugewandte Elektrode 20 
als aus parallelen Staben oder Drahten bestehendes 
Gitter ausgebildet. Die teiiweise Abdeckung des zu 
exponierenden Bildes durch das Gitter kann hierbei 
in ihrer Auswirkung vermieden werden. wenn wah- 
rend der Belichtung die Elektrode um eine oder nieh- 25 
rere Gitterbreiten parallel zur Schichtebene und senk- 
recht zur Stabrichtung des Gitterrostes verschoben 
wird. Bei Kameraanordnungen. die mit einer Schlitz- 
blende ausgestattet sind. kann die dicht iiber die 
Schichtebene sich bewegende Schlitzblende in der 30 
Weise ausgebildet werden, daB sie Bestandteil eines 
durch zwei Elektroden gebildeten Hochtrequenzfeldes 
ist. wobei die Elektroden gleichzeitig die optische 
Breite des durch den Schlitz fallenden Bildteiles be- 
grenzen. Infolge der Streufeldwirkung dieses Hoch- 35 
frequenzfeldes wird ein Teil der im Schlitzraum be- 
findlichen Kraftlinien die photothermographische 
Schicht durchsetzen. so daB hierdurch automatisch die 
Gleichzeitigkeit von Belichtung und Hochfrequenzein- 
wirkung gewahrleistet ist. Eine Abwandlung dieser 4c 
Anordnung kann dadurch erreicht werden. daB zum 
Zwecke einer wirksameren Hochfrequenzdurchstrah- 
lung der photothermographischen Schicht die Schlitz- 
blende nur als eine Elektrode des Hochtrequenzfeldes 
verwendet wird, wahrend die zweire Elektrode — stets 45 
in gleicher Hohe gegeniiber der Offnung der Schlitz- 
blende befindlich — von der Rikkseite des photo- 
graphischen Filmes oder der Platte aus wirksam ist. 

Die Anwendung von photothermischen Reaktionen 
beschrankt sich erfindungsgemaB nicht nur aui 50 
die Steigerung der Empfindiichkeit von bisher be- 
kannten photographischen Emuisionen, sondern um- 
faBt auch neuartige photothermographische Schichten, 
die im nachfolgenden beschrieben werden sollen. So 
konnen zur Herstellung solcher kopierfahigen Schich- 55 
ten auch sogenannte Schmelzfarben verwendet wer- 
den. die die Eigenschaft bcsitzen, bei einer bestimm- 
ten. nicht allzu hohen Tcmpcratur innerhalb eines 
engbegrenzten Temperaturbereiches vom festen in 
einen fiiissigen Zustand mittlerer Viskositat iiberzu- 60 
gehen. Solche Stofre konnen beispielsweise dadurch 
gewonnen werden. dafi ein schmclzbarer Trager mit 
einem Farbpigment zusammcngeschmolzcn und dieses 
Gemisch nach dcm Erstarren aui eine moglichst feine 
TeilchcngroBe verrriahlen wird. Hierbei werden fol- 65 
gende tcchnologische Anforderungen an den schnielz- 
barcn Trager gcstcllt: 

1. cngcr Schniclzhcrcich. 

2. niedrigcr Dampfdruck (Sdp. > 300" C). 

3. chcrr:i?chr und piiy^injo^i.-chc Indifrcren?.. 70 
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4. gcringer Brcchungsindex. 

5. geringe W'asserloslichkeit. 

6. niedrige W crte liir spezihsche W'arnie und 
Schmelzwarmc. 

7. Fahigkeit. unterkiihlte Schnielzcn zu bilden. 
S. geringe Eigentarbung, 

9. nicdriger Herstcllungspreis. 

10. moglichst hoher dielektrischer \*erkK-twinkcl. 

11. sprode Beschaffenheit. 

Eine Auswahl von Stofren, die diesen Forderungen 
einigermaBen gerecht wird und deren Schmelzteinpe- 
raturen in dem fiir den vorliegenden Zwcck techno- 
logisch giinstigen Bereich von 48 bis 136" C licgeti. ist 
nachtolgend autgefiihrt: 

1. Benzalacetophenon. 

2. Benzil. 

3. Benzoin, 

4. Benzophenon, 

5. 2-ChloracetaniIid. 

6. 3-Chioracetanilid. 

7. Dibenzalaceton, 

8. Dibenzoyimethan. 

9. Dioxybenzophenon. 

10. Diphenyl-2-carbonsaure.. 

11. Diphenylphthalid, 

12. Diphenylsulton, 

13. Glutarsaure.. 

14. Hexaathylbenzol. 

15. Kohlensaurediphenylester, 

16. Montansaure, 

17. 4-N'itrodiphenyl, 

18. 6-Nitro-o-kresoI, 

19. Tetrahydronaphthol (5.6,7,8). 

20. Tribenzoin, 

21. Triphenylamin, 

22. Zimtsaureanhydrid. 

Hierbei ist es zweckmaBig, schmelzbare Trager aus 
Gemischen dieser Stoffe zu benutzen. wobei sich be- 
sonders die Eutektika eignen. Als Beispiel eines dafiir 
geeigneten Eutektikums hat sich das Benzil-Benzoin- 
Gemisch mit I8V0 Benzoin und einem Schmelzpunkt 
von 84° C bewahrt. 

Fiir das Farbpigment sind neben den fiir den Farb- 
trager erwahnten Forderungen 2, 3, S, 9 und 10 fol- 
gende Eigenschaften erwiinscht: 

1. hohe Deckkraft. 

2. hoher Brechungsindex. 

3. Fahigkeit zur Bildung einer kolloiden Dispersion 
mit dem schmelzbaren Trager. 

Als Beispiel fiir einen Stoff, der diese Forderungen 
hervorragend erfiillt, ist der RuB zu erwahnen. 

Zur Herstellung einer auf Schmelzfarben auigebau- 
ten photothermographischen Schicht ist es auBerdcm 
erforderlich, daB die Schmelzfarbenpartikeln als Di- 
spersion in der aus einem Bindemittel bestehendcn 
Schicht enthalten sind. An dieses Schichtbindemiitel 
werden auBer den bereits fiir den schmelzbaren Tra- 
ger geltenden Forderungen 2. 3, 4. 5, 6. 8 und 9 zu- 
satzliche Anforderungen gestellt, die auBer einem ge- 
ringen dielektrischen Verlustwinkel gute Haftung an 
den Schichttrager und weitgehende IndiffiFerenz gegen- 
iiber der Schmelzfarbe l)esitzen, AuBerdem miissen die 
thermoplastischen Eigenschaften des Bindemittels gc- 
wissen Bedingungen geniigen. die aber nicht einfach 
zu definieren sind, da sich diese den physikalischen 
Eigenschaften der jeweils verwendcten Schmelzfarii- 
stoffe anpassen miissen. Solche Schichtbindemittel 
konnen beispielsweise aus Paraffinen und Kun?i- 
wachscn hergestellt werden. wobei diese in ihrer 
Trojupunkttomperatur zweckmp.Bicrerwcise ctwns r.n- 
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terhalb der Schmelztemperatur dcr jeweils angewen- 
deten Sciimelziarbe. liegen solltcn. AuBerdem haben 
hochviskose Siofte. wie z. B. der Poiyvinyiather, even- 
tiicil mil einem Zusatz von hochpolynierem Styrol 
versehen. ihre Eignung als Bindemittel erwiesen. Der 
Liclitbedari dieter photothermographischen Schichten 
i5t am geringsten, wenn die in ihnen dispergierte 
Schmelzfarbstoffmenge moglichst gering ist. wobei 
der technologisch notwendige Mindestauiwand an 
StofTmenge davon abhangt. bis zu welcher Feinheit e5 
gelingt, den Schmelzfarbstott auszumahien. Weiierhin 
ist die Menge des Bindemittels und damit die Schicht- 
dicke der Schmelziarbendispersion von erhel>lichem 
EinfluB auf die Bildgradation. 

Eine solche photothermographische Schicht. bei- 
spielsweise auf eine durchsichtige Folie von geringem 
dieiektrischem \*erlustwinkel autgebracht. ergibt eine 
»Kopieriolie«, mit der ein Kopierprozefi wie tolgt 
durchgefiihn werden kann: Wird diese Kopiertolie 
unter gleichzeitiger Einwirkung eines HF-Feldes von 
der Riickseiie her ausreichend beiichtet. so werden die 
in der Schicht enthaltenen Farbpartikeln hierdurch 
zum Schmelzen gebracht, wobei die Anzahl der pro 
Flacheneinheit zerschmolzenen Partikeln in propor- 
tionaler Beziehung zur aufgewendeten Lichtenergie 
steht. Der geschmolzene Anteil der Farbpartikeln wird 
wahrend der Exposition oder kurz danach durch eine 
Andruckvorrichtung auf eine beispielsweise aus Pa- 
pier bestehende Bildempfangsschicht iibertragen. die 
auf der Schichtseite der Folie aufliegt. Eine beson- 
ders rationelle Durchfiihrung der Biidiibertragung er- 
gibt beispielsweise folgende Anordnung: Die Kopier- 
tolie ist als Band ausgebildet und wird zusammen mit 
dem aufgelegten Xegativband und dem unterlegten 
Bildempfangspapier an einer Schlitzblende vorbei- 
gezogen. In dieser Blende wird der fadenformige 
Leuchtkorper einer Projektionslampe durch eine Pro- 
jektionsoptik als einquer zum Negativband verlaufen- 
des Lichtband ausgebildet. Die Langsbegrenzungen 
der Schlitzblende bilden zwei HF-Elektroderi, so daB 
in diesem Blendenschiitz ein HF-Feld entsteht, das 
zum Teil auch die unter dem Spalt vorbeiwandernden 
Bander durchsetzt. Durch eine Andruckvorrichtung, 
die mit den HF-Elektroden eine konstruktive Ein- 
heit biidet, werden die Bander unmitteibar nach der 
Exposition zum Zweck der Farbwertiibertragung auf 
das Bildempfangspapier zusammengeprefit, Wahrend 
bei der vorliegenden Elektrodenanordnung nur das 
HF-Streufe!d zur Durchstrahlung des Kopiermate- 
rials ausgenutzt wird. kann eine wirksamere Durch- 
strahlung des Kopiermaterials dadurch erreicht wer- 
den, dafi je eine Elektrode vor und hinter dem Ko- 
piermaterial angeordnet ist. Zum Beispiel kann die 
Elektrodenanordnung derart getroffen sein, daB die 
Schlitzblende als die eine Elektrode ausgebildet wird. 
wahrend die zweite Elektrode gegeniiber derBlenden- 
ofTnung auf der unbelichteten Riickseite des Kopier- 
materials angeordnet und in ihren Abmessungen so 
gehalten ist. daB ein Maximum dcr Feldlinien im 
Raum der Spaltoffnung das Kopiermaterial durch- 
setzt. 

Zur Herstellung von photothermographischenSchich- 
tcn konncn auch Stoflfe verwendet werden. die die 
Eigcnschaft besitzen. bei Belichtung innerhalh eincs 
engen Temperaturbereiches von einem loslichen in 
eincn unloslichcn Zustand iiherzugehen, wie sie bei- 
spielsweise in dem bekannten Verhalten von Albumin 
und Starke am besten charaktcrisiert sind. So beginnt 
die Denaturierung des Eieralbumins bei 69° C mit 
emcm 5ehr groBcn Temperaturkoeffizienten und er- 



reicht bereits bei 76^ C die QOiache Reaktion^- 
geschwindigkeit. Umgekehrt verhali sich bekaniulich 
kartotTelstarke. die bis zur Temperatur von 55' C 
praktisch unloslich ist, urn dann bei einer Temperatur 
5 von 63'' C augenblicklich zu verkleistern. Ahnlich ver- 
hiilt sich Poiyvinyiather. der bei einer Temperatur 
von 32° C wasserunloslich wird. sich aber von dtMi 
vorgenannten Stoffen dadurch unterscheidet. dal3 der 
X'organg reversibel ist. Als fiir diesen Zweck bcion- 
10 ders geeignete Stofte sind beispielsweise folgende zu 
erwahnen : 

1. Polyvinylalkohol. der bei einer Temperatur von 
100*^ C wasserunloslich wird. 

2. DimethylolharnstoflF. der bei 137° C ein festes. 
15 wasserunlosliches Kondensationsprodukt ergibt. 

Diese StofTe mit RuB zur Farbung und zur Er- 
hohung des dielektrischen Veriustwinkels vermischt 
ergeben photothermographische Schichten. die in 
einem engen Temperaturbereich von einem wasser- 

20 unloslichen. hydrophoben Zustand iibergehen. Auf- 
zeichnungen auf Kopierfolien. die mit solch einer 
Schicht versehen sind, konnen in ahnlicher Weise auf 
andere Flachen iibertragen werden wie solche von 
Kopierfolien nach dem Schmelztarbenverfahren. 

25 Der Vorteil dieses Verfahrens ist ein gegeniiijer 
dem Schmelzfarbverfahren verringerter Lichibedarf: 
doch wurde hierbei von einem Xegativ ais Biidvorlage 
wiederum ein Negativ entstehen, was bei der heute 
iiblichen Praxis des Kopierens unerwiinscht ware. Er- 

30 findungsgemaB wird deshalb vorgeschlagen. den ver- 
bleibenden Bildinhalt der Kopierfolie als Positivbild 
in der Weise zu verwerten. daB diese Folie nach dem 
Cbertragen der loslichen Bildteile mit einem den rest- 
lichen Bildinhalt sichtbar machenden Untergrund vcr- 

35 sehen wird. Zu diesem Zweck kann z. B. afs Schicht- 
trager fiir die Kopierfolie schweiBbares thermo- 
plastisches Material verwendet werden. das nach dem 
Kopieren mit einer Papierunterlage verschweiBt wird. 
Ein Vorteil dieser Methode wiirde sein, daB der- 

40 artige Kopien der heute gewohnten Aufmachung von 
photographischen Papierbildern entsprachen. ohne den 
Xachteil des leichten Verwerfens der bisherigen Photo- 
graphien in Kauf nehmen zu miissen. Ein weiterer 
Vorteil di eser Methode wiirde sein, daB beim Auf- 

45 schweiBen der Folie gleichzeitig die jeweils ge- 
wiinschte Oberflachengestaltung des Bildes durchge- 
fiihrt werden konnte. ErfindungsgemaB wird zur 
Nutzung dieser Vorteile vorgeschlagen. bei der Her- 
stellung von Bildern nach dem Schmelzfarbenverfah- 

50 ren die gleiche Methode der Verwertung des auf der 
Kopierfolie verbleibenden Bildes anzuwenden und da- 
bei von einem Diapositiv als Biidvorlage auszugehen. 
AuBerdem w^rd zur Erhohung der Wirtschaftlichkeit 
dieser Methode vorgeschlagen. als Kopierfiiiche zur 

55 Ablosung des iibertragungsfahigen Farbanteils der 
Kopierfolie ein endloses Band zu benutzen. das zur 
Entfernung der von ihr aufgenommenen Farhanteile 
wahrend des Kopierens eine Reinigungsvorrichtung 
durchlauft. 

60 Weiterhin wird zur Erzeugung von mehrfarbigen, 
insbesondere nach einer farbigen Biidvorlage herge- 
stellten naturfarbigen Kopien vorgeschlagen, photo- 
thermographische Schichten herzusteilen. deren phoio- 
thermisch wirkender Bestandteil aus einer Mischung 

^5 von Partikeln in mehreren verschiedenen Farben he- 
steht. beispielsweise aus einer ^fischung von Partikeln 
in vier verschiedenen Farbtonen in solchcr Zusam- 
mensetzung, wie sie zur Herstellung von X'ierfarben- 
druckcn verwendet werden. Hierbei werden durch Ab- 

70 sorption jeweils dieienij^en Farbpartikeln zur Wir- 
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kung gebracht, die in ihrer Farbzusammenstellung 
dem Kompiementarwert der Farbanteile des einwir- 
kenden Lichtes entsprechen. 

Pati£ntansi'K(:i:h K: 5 

1. Verfahren zur photothermographischen Bild- 
erzeugung, dadurch gekennzeichnet, dafi photo- 
thcrniographisch empfindliche Schichten gleich- 
zeitig einer Beliclitung und dcr gieich langen Ein- lo 
wirkung eines Energiefeldes unterworfen werden 
und nach der Belichtung die photothermisch ver- 
anderten oder die nicht veranderten Teiie aus den 
Schichten enifernt werden, wobei aufierdem im 
Faile der Entstehung eines zunachst unsichtbaren 15 
Bildes dieses in ein sichtbares umgewandelt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, da6 photothermisch reagierende Schich- 
ten verwendet werden. die einen Bestandteil ent- 
halten, der infolge erhohter Energieabsorption 20 
(z. B. durch Atomgewicht, Lichtabsorptionswcrt 
oder dielektrischer \>rlusiwinkel bedingt) gegen- 
iiber den anderen Schichtbestandteilen und dem 
Schichttrager eine seJektive Erhitzung erfahrt. 

3. Verfahren zur photothermographischen Bild- 25 
erzeugung nach Anspruch 1. dadurch gekennzeich- 
net, daB hierzu Schichten verwendet werden. die 
Halogensilber enthalten. 

4. Verfahren zur photothermographischen Bild- 
erzeugung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 30 
net, dafi hierzu Schichten verwendet werden. die 
bei erhohter Temperatur schmelzbar oder unlos- 
lich werden und Farbpartikeln enthalten. 

5. Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 4. da- 
durch gekennzeichnet. daB auf die photothermisch 35 
reagierende Schicht zwei ebene Eiektroden von 
verschiedenen Seiten aus einwirken, von denen die 
der Belichtungsseite zugewandte Elektrode als 
Stabgitter ausgebildet ist und wahrend der Be- 
lichtungsdauer um eine oder mehrere Gitterstab- 40 
breiten parallel zur Schichtebene und senkrecht 
zur Stahrichtung verschoben wird. 

6. Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, dafi zur Erzeugung eines 
auf eine photothermisch reagierende Schicht von 45 
beiiebiger GroBe homogen einwirkenden HF-Fel- 
des zwei Eiektroden wahrend der Belichtungs- 
dauer in Relativbewegung parallel zur Schicht- 
ebene gefiihrt werden. welche aufierdem Bestand- 
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tcile einer Schlitzijlcnde -ind. durcii die die Beiich 
tung erfolgt, und dafi hierdurch die exponierte 
Bildebene zeilenweise abgetastet wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 5. dadurch gekenn- 
zeichnet.. daB die Hochfrequenzbestrahlung mit 
einer Elektrode ausgefiihrt wird, die als Schlitz- 
blende ausgebildet ist, walirend eine zweite Elek- 
trode gegeniiber der Blendenoffnung von der un- 
belichteten Seite auf das Kopiermaierial einwirkt. 
die in ihren Abmessungen ;0 gehalten ist. dafi ein 
Maximum der Feldlinien ini Rauni der Spaltott- 
nung das Kopiermaterial durchsetzt. 

S. Photothermisch reagierende Schicht zur 
Durchfiihrung des Verfahrens nach den An- 
spriichen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet. dafi der 
photothermisch wirksame Bestandteil dieser Schicht 
aus schmelzbaren Farbpartikeln besteht, deren 
Schmelzpunkt oberhalb einer Temperatur licgt. 
del- die Schicht im normalen Gebrauch maximal 
ausgesetzt ist. 

9. Photothermisch reagierende Schicht nach den 
Anspriichen 1 und 2. dadurch gekennzeichnet. daB 
der photothermisch wirksame Bestandteil dieser 
Schicht die Eigenschaft besitzt. innerhalb eines 
engen Temperaturbereiches von einem loslichen in 
einen unloslichen Zustand iiberzugehen. 

10. Photothermisch reagierende Schicht nach 
den Anspriichen 1. 2, 8 und 9. dadurch .ijekenn- 
zeichnet. daB der photothermisch wirksame Be- 
standteil dieser Schicht aus einer Mischung von 
Partikeln in mehreren verschiedenen Farhen be- 
steht. 

11. Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, dafi eine auf einer durch- 
sichtigen Folie behndliche Schicht gemaB den An- 
spriichen 8 und 10 unter Einwirkung eines HF- 
Feldes von der Riickseite her belichtet wird und 
gleichzeitig durch eine Andruckvorrichtung die 
(durch Belichtung und HF-Bestrahlung) iibertra- 
gungsfahig gewordenen Bildanteiie von der photo- 
thermisch reagierenden Schicht auf eine beispiels- 
weise aus Papier bestehende, an die Schichtseite 
der Folie aufliegende Bildempfangsflache iiher- 
tragen werden. 

12. Verfahren nach Anspruch 11. dadurch ge- 
kennzeichnet. dafi das auf der durchsichtigen Ko- 
pierfolie verbleibende Bild mit einem den Bild- 
inhalt in der Aufsicht sichtbar machenden Unter- 
grund versehen wird. 



